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1 9 FEB. ZUUi 

UITTREKSEL 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor 
het vervaardigen van een kweekmedium voor het daarin laten 
groeien van planten. Deze werkwijze wordt gekenmerkt, door 
a) het vermengen van I: een deelt j esvormig basismateriaal, 
gekozen uit ten minste een van organische en anorganische ma- 
terialen, met II: een thermoplastisch biologisch afbreekbaar 
bindmiddel, b) het verwarmen van ten minste het bindmiddel, 
teneinde dit althans gedeelteli j k te doen vervloeien, c) het 
afkoelen van het mengsel om het bindmiddel in een in hoofd- 
zaak vaste vorm te brengen en waardoor althans een deel van 
het basismateriaal door middel van het bindmiddel onderling 
is verbonden. 

Met de werkwijze volgens de uitvinding wordt een mi- 
lieu- en plantvriendelijk kweekmedium verschaft dat biolo- 
gisch afbreekbaar is en een goede vormstabiliteit heeft. 



NL 45.613-MP/yt 



1 9 FEB, 2003 
— _I 



Werkwijze voor het vervaardigen van een kweekmedium 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een 
werkwijze voor het vervaardigen van een kweekmedium voor het 
daarin laten groeien van planten. 

In de praktijk is het algemeen bekend om kweekmedi- 
ums toe te passen in bijvoorbeeld de tuinbouw. Met name in de 
kassenteelt worden kweekmediums algemeen toegepast om zaden 
te ontkiemen en planten te laten groeien. Een bekende werk- 
wijze om een kweekmedium te vervaardigen, staat beschreven in 
de Nederlandse octrooiaanvrage NL-1 . 017 . 4 60 . In die aanvrage 
wordt genoemd dat een organisch basismateriaal met een poly- 
meriseerbaar mengsel wordt vermengd, waarna het polymeriseer- 
bare mengsel wordt gepolymeriseerd. Bij die werkwijze is het 
echter noodzakelijk om een schuimmiddel toe te voegen indien 
een open structuur in de polymeermatrix gewenst is. Dit zal 
in het algemeen het geval zijn omdat daardoor een verbeterde 
wateropneembaarheid wordt verkregen. Echter, het kweekmedium 
dat volgens die werkwijze wordt verkregen, heeft een zeer 
harde samenstelling, welke niet kan worden verminderd door 
aanpassing van de hoeveelheid polymeer. 

Het is derhalve een doel van de uitvinding om een 
werkwijze te verschaffen waarmee een kweekmedium kan worden 
vervaardigd dat een gebonden maar open structuur heeft. 

Met name is het een doel van de uitvinding om een 
kweekmedium te verschaffen dat een consistentie heeft die in 
hoofdzaak gelijk is aan de consistentie van het basismateri- 
aal . 

Ten slotte heeft de uitvinding tot doel een werkwij- 
ze te verschaffen waarmee een kweekmedium kan worden -verkre- 
gen dat milieuvriendelij k is. 

Teneinde ten minste een van de hiervoor genoemde 
doelen te verkrijgen, verschaft de uitvinding een werkwijze 
als in de aanhef genoemd, welke wordt gekenmerkt doordat het 
de stappen omvat van: 

a) het vermengen van I: een deelt jesvormig basisma- 
teriaal, gekozen uit ten minste een van organische en anorga- 
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nische materialen, met II: een thermoplastisch biologisch af- 
breekbaar bindmiddel , 

b) het verwarmen van ten minste het bindmiddel, ten- 
einde dit althans gedeeltelijk te doen vervloeien, 
5 c) het afkoelen van het mengsel om het bindmiddel in 

een in hoofdzaak vaste vorm te brengen en waardoor althans 
een deel van het basismateriaal door middel van het bindmid- 
del onderling is verbonden. 

Met een dergelijke werkwi j ze wordt een kweekmedium 
10 verkregen dat een consistentie heeft die in hoofdzaak gelijk 
is aan de consistentie van het oorspronkeli j ke basismateri- 
aal. Bovendien is de structuur van het kweekmedium in hoofd- 
zaak gelijk aan de structuur van het oorspronkeli j ke basisma- 
teriaal . 

15 Door deze eigenschappen van het kweekmedium dat met 

de werkwi j ze volgens de uitvinding is verkregen, is het 
kweekmedium zeer geschikt voor wortelingroei . Het kweekmedium 
dat met de werkwi j ze volgens de uitvinding is verkregen, kan 
dan ook zeer geschikt worden toegepast voor het laten kiemen 

20 van zaden en het laten groeien van planten. 

Verdere voorkeursuitvoeringsvormen van de werkwi jze 
volgens de uitvinding staan beschreven in de afhankelijke 
conclusies . 

Met name wordt de voorkeur gegeven aan een werkwi jze 
25 waarbij de hoeveelheid bindmiddel maximaal 25 gew.% is, bij 
voorkeur maximaal 15 gew.%, met irieer voorkeur maximaal 10 
gew.%, met nog meer voorkeur maximaal 7 gew.%, met nog weer 
meer voorkeur maximaal 5 gew.%, en met de meeste voorkeur 
maximaal 4 gew.%, betrokken op het gewicht van het basisraate- 
30 riaal. Hierdoor wordt verkregen dat het basismateriaal onder- 
ling een goede verbinding verkrijgt, waardoor het niet los 
uit elkaar valt, maar waarbij de structuur van het kweekmedi- 
um zodanig open is dat wortelingroei niet wordt gehinderd. 

Een verdere voorkeur wordt verkregen wanneer het 
35 deelt jesvormige basismateriaal een grootste afmeting heeft 
van 10 mm, bij voorkeur maximaal 5 mm, met meer voorkeur 
maximaal 2 mm, en met nog meer voorkeur maximaal 1 mm. Hier- 



door wordt bijgedragen aan een voor wortelingroei geschikte 
structuur van het kweekmedium. 

Teneinde het kweekmedium direct na het vervaardigen 
ervan te kunnen verwerken, heeft het de voorkeur dat na het 
vermengen van de uitgangsmaterialen in stap a) een vormgeven- 
de behandeling wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld kan een derge- 
lijke vormgevende behandeling bestaan uit het tot een cilin- 
dervormige staaf vormgeven van het materiaal. Door deze tot 
geschikte lengtes onder te verdelen, worden tonvormige kweek- 
mediums verkregen die in de tuinbouw makkelijk kunnen worden 
verwerkt. Deze zijn bekend onder de aanduiding "kweekplug". 
Ook andere vormen zijn mogelijk, zoals teeltmatten en teelt- 
blokken. Dergelijke vormgevingen zijn algemeen bekend uit de 
praktijk, bijvoorbeeld in de kassenteelt. 

Een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de werkwij- 
ze volgens de uitvinding wordt gekenmerkt, doordat het orga- 
nische basismateriaal wordt gekozen uit de groep die bestaat 
uit veen, compost, kokosvezels, kokosgranulaat, hennepvezels, 
stro, gras, houtzaagsel, kof f ieresidu, gft-afval, residu uit 
de veevoederindustrie en residu uit de papierindustrie . Der- 
gelijke organische uitgangsmaterialen zijn algemeen beschik- 
baar en worden in het algemeen niet verder verwerkt. Derhalve 
levert de onderhavige uitvinding een bijdrage aan het herge- 
bruik van organisch afval. 

Voorts wordt de uitvinding gekenmerkt , doordat het 
anorganische basismateriaal wordt gekozen uit de groep die 
bestaat uit klei, aarde, perliet, steenwol en overige inerte 
anorganische materialen. Hierdoor is het hergebruik van anor- 
ganische materialen gewaarborgd. 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm van de uitvin- 
ding wordt een, bij voorkeur biologisch afbreekbaar, elasto- 
meer tijdens stap a) toegevoegd. In dat geval is het mogelijk 
om de hoeveelheid, bij voorkeur biologisch afbreekbaar, bind- 
middel te verminderen. De hoeveelheid elastomeer die wordt 
toegevoegd, en de verminderde hoeveelheid bindmiddel, kunnen 
daarbij zodanig op elkaar worden afgestemd dat een kweekmedi- 
um wordt vervaardigd met gewenste eigenschappen . Met name is 
het een voordeel dat door middel van een dergelijke uitvoe- 



ringsvorm waarbij een elastomeer wordt toegevoegd, blijvende 
elastische eigenschappen aan een materiaal worden verschaft. 
Afhankelijk van de glastemperatuur van het elastomeer zullen 
ook bij lagere temperaturen elastische eigenschappen behouden 
bli j ven . 

Het kweekmedium dat met de werkwijze volgens de uit- 
vinding wordt vervaardigd, kan tijdens stap c) , door middel 
van geforceerde toevoer van bijvoorbeeld een gas of een 
vloeistof worden gekoeld. Het is echter ook mogelijk om de 
overgang naar de vaste vorm, volgens stap c) , te verkrijgen 
door middel van ongef orceerde afkoeling aan de omgeving. Af- 
hankelijk van de omgevingstemperatuur kan een afkoeling op 
deze wijze binnen enkele minuten tot enkele uren worden ver- 
kregen. 

Indien een geforceerde afkoeling niet gewenst is, is 
het mogelijk om om het kweekmedium een omhulling aan te bren- 
gen. Een dergelijke omhulling kan bijvoorbeeld bestaan uit 
dun papier of een ander soortgelijk, biologisch afbreekbaar 
materiaal. Deze omhulling dient een zodanige stevigheid te 
hebben dat gedurende de periode van afkoeling, totdat het 
thermoplastische, biologisch afbreekbare polymeer een vol- 
doende vaste vorm heeft aangenomen, behouden bli j ft. Een der- 
gelijke omhulling kan bijvoorbeeld biologisch afbreken of an- 
derszins vergaan. Het materiaal dient slechts een zodanige 
consistentie te hebben, dat het niet eenvoudig kapot gaat ge- 
durende de periode dat het kweekmedium nog geen eigen stevig- 
heid heeft ontwikkeld. 

Het heeft uiteraard de voorkeur dat het bindmiddel 
bij omgevingstemperatuur danwel toepassingstemperatuur van 
het kweekmedium in hoofdzaak in een vaste vorm verkeert. 

Bij voorkeur heeft het thermoplastische, biologisch 
afbreekbare polymeer een smelttraject dat is gelegen in het 
temperatuurstraject dat loopt van 20 tot 130°C, bij voorkeur 
van 40 tot 120°C, en met meer voorkeur van 60 tot.l00°C. 
Daardoor zal het geproduceerde kweekmedium dat is verkregen 
volgens de werkwijze van de uitvinding, bij kamertemperatuur 
(ongeveer 18 °C) een goede vormstabiliteit hebben. Bij toepas- 
singstemperaturen van groter dan 20°C heeft het de voorkeur 
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dat het smelttraject van het polymeer bij een hogere tempera- 
tuur dan die toepassingstemperatuur begint, teneinde aan het 
kweekmedium tijdens gebruik een gewenste vormstabiliteit te 
verschaffen. 

5 Het biologisch afbreekbare polymeer kan elk polymeer 

zijn dat geen schadelijke stoffen vormt tijdens de afbraak 
ervan. Een keuze kan bij voorbeeld uit de volgende groepen 
worden gemaakt: 

1) biologisch afbreekbare polyesters zoals statisti- 
10 sche, aliphatische aromatische copolyesters die zijn geba- 

seerd op de verschillende monomeren van butaandiol, adipine- 
zuur en teref taalzuur ; 

2) polymelkzuur verbindingen, waaronder de A en de D 

variant; 

15 3) Polyhydroxybutyraat ( PHB) verbindingen en polyhy- 

droxyalkanoaat ( PHA) verbindingen; en 
4) zetmeel verbindingen. 

Voorbeelden van geschikte vertegenwoordigers uit de 
genoemde groepen zijn de volgende: polymelkzuur, zetmeel, po- 
lyesteramide (BAG) , poly-e-caprolacton, (bij voorbeeld het 
product Mater BI van de firma Novamont SpA te I talis ) . 

Ten slotte wordt gewezen op een voorkeursuitvoe- 
ringsvorm van de vormgevende stap, waarbij tijdens het vorm- 
geven een gedeelteli j ke compressie van het mengsel wordt ver- 
kregen. Deze compressie wordt bij voorkeur uitgevoerd tot aan 
99 %, bij voorkeur tot aan 95 %, met meer voorkeur tot aan 
90 %, en met nog meer voorkeur tot aan 80 % van het oorspron- 
kelijke volume van het mengsel. Daardoor wordt een enigszins 
verbeterde vermenging van bindmiddel en basismateriaal ver- 
kregen, waardoor het bindmiddel in sterkere mate rond het ba- 
sismateriaal kan vloeien dan het geval zou zijn zonder een 
dergelijke compressie. De onderlinge verbinding van de deel- 
tues van het basismateriaal wordt daardoor verbeterd. Ten ge- 
volge daarvan wordt, bij gelijke hoeveelheden bindmiddel, een 
betere hechting tussen de deeltjes van het basismateriaal 
verkregen of, teneinde een gelijke hechting te verkrijgen, 
kan bij een dergelijke compressie de hoeveelheid bindmiddel 
worden verminderd. 
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De uitvinding zal hierna aan de hand van een voor- 
keursuitvoeringsvorm nader worden verduideli j kt . 

In de figuren wordt een schematische weergave ge- 
toond van voorkeursuitvoeringsvormen voor het uitvoeren van 
5 de werkwijze. 

Fig. 1 toont een eerste uitvoeringsvorm van de werk- 
wijze volgens de uitvinding. 

Fig. 2 toont een tweede uitvoeringsvorm van de werk- 
wijze volgens de uitvinding. 

Fig. 3 toont een derde uitvoeringsvorm van de werk- 
wijze volgens de uitvinding. 

Fig. 4, 5 en 6 tonen een variant van een werkwijze 
volgens de uitvinding. 

Gelijke verwijzingscijfers hebben in de verschillen- 
de figuren telkens dezelfde betekenis. 

In fig. 1 W ordt getoond hoe een onderste laag 1 een 
daarop gelegde tweede laag 2. omvat. De eerste laag 1 bestaat 
Ult Sen men S sel ^n basismateriaal en bindmiddel . Het basis- 
materiaal wordt gekozen uit ten minste een van een organisch 
en anorganisch materiaal. Voorbeelden van organische materia- 
len 213x1 veen, compost, kokosvezels, kokosgranulaat , hennep- 
vezels, stro, gras, houtzaagsel, kof f ieresidu, gft-afval, re- 
sidu uit de veevoederindustrie en residu uit de papierindu- 
stne. Voorbeelden van anorganische basismaterialen zijn 
klei, aarde, perliet, steenwol en overige inerte anorganische 
matenalen. Met inerte anorganische materialen wordt bedoeld 
dat het betreffende materiaal geen reactiviteit vertoont bij 
de beoogde toepassing en geen schadelijke invloed heeft op 
het kiemen van zaden of het daarin laten groeien van planten 

Het bindmiddel is een thermoplastisch biologisch af- 
breekbaar bindmiddel. Een zeer geschikt voorbeeld van een 
bindmiddel is een S-polycaprolactone . Een dergelijk materiaal 
is verkrijgbaar bij de firma Dow Chemical, en wordt in de 
handel gebracht onder de handelsnaam Tone Polymers. Een der- 
gelr 3 k e-caprolactone is biologisch afbreekbaar en zal bij 
temperaturen boven ongeveer 60 °C enigszins smelten 
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De laag 2 bestaat uit basismateriaal . Hieraan is, in 
het weergegeven voorbeeld, geen bindmiddel toegevoegd. 

De onderste laag 1 heeft twee zijkanten 3, 4. Bij 
een vormgevende bewerking wordt de onderste laag 1 zodanig 
5 omgevouwen dat de zijkanten 3, 4 tegen elkaar aan zijn gele- 
gen en waarbij de tweede laag 2 wordt omsloten door de eerste 
laag 1. Dit is weergegeven in het rechter deel van fig. l. 

Hoewel in fig. 1 de onderste laag 1 als een coheren- 
te laag is aangeduid, zal het duidelijk zijn dat deze onder- 
10 ste laag 1 ook in grote mate bestaat uit basismateriaal. Der- 
halve zal in de praktijk een minder duidelijk, of in het ge- 
heel geen, zichtbaar verschil zijn tussen de onderste laag 1 
en de bovenste laag 2 . 

Hoewel de dikte van de onderste laag 1 relatief ge- 
ring is in fig. 1, kan deze in de praktijk aanzienlijk dikker 
zijn. De eigenschappen van het vormgegeven product, aangeduid 
met verwijzingsletter A in fig. 1, 2u ll en afhangen van de 
dikte van de laag 1. Ook zullen de eigenschappen van het ge- 
vormde product A uiteraard afhangen van de hoeveelheid bind- 
20 middel die wordt gebruikt. 

In fig. 2 staat een variant getoond van de uitvoe- 
ringsvorm die staat weergegeven in fig. 1. m de uitvoerings- 
vorm volgens fig. 2 wordt een onderste laag 1, bestaande uit 
basismateriaal en bindmiddel, gedeeltelijk afgedekt door een 
tweede laag 2. Op de tweede laag 2 is een derde laag 5 aange- 
bracht die bestaat uit een basismateriaal en bindmiddel. De 
tweede laag 2 is identiek aan de laag 2 zoals getoond in fig. 
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De bovenste laag 5 in fig. 2 heeft twee zijkanten 6, 
30 7. Bij een vormgevende behandeling van de constructie zoals 
getoond in fig. 2, wordt een product B verkregen. Hierbij 
zijn de zijkanten 3, 4 van de onderste laag 1 aangelegd tegen 
de zijkanten 6 respectievelij k 7 van de bovenste laag 5. Wan- 
neer dit vormgegeven product aan een behandeling wordt onder- 
worpen waardoor het bindmiddel 6 vloeibaar wordt gemaakt en 
zich aan en om de deeltjes van het basismateriaal voegt, zul- 
len ook de betreffende zijkanten 3, 6 respectievelij k 4, 7 
aan elkaar hechten. Derhalve wordt na de werkwijze volgens de 
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uitvinding een kweekmedium verkregen met een coherente bui- 
tenste laag bestaande uit basismateriaal en bindmiddel en een 
coherente binnenste laag bestaande uit enkel basismateriaal. 

Fig. 3 toont ten slotte een laag 1 bestaande uit ba- 
sismateriaal en bindmiddel. Deze basislaag 1 wordt aan een 
vormgevende behandeling onderworpen, waarna een kweekmedium C 
wordt verkregen dat in zijn geheel bestaat uit basismateriaal 
en bindmiddel. De hoeveelheid bindmiddel is bij voorkeur zo- 
danig, bijvoorbeeld maximaal 25 gew.%, bij voorkeur maximaal 
15 gew.%, met meer voorkeur maximaal 10 gew.%, betrokken op 
de hoeveelheid basismateriaal, dat een kweekmedium wordt ver- 
kregen met een consistentie die in hoofdzaak gelijk is aan de 
consistentie van het basismateriaal alleen. Volgens een ver- 
dere voorkeur is de hoeveelheid bindmiddel maximaal 7 gew.%, 
met nog meer voorkeur maximaal 5 gew.%, en met nog meer voor- 
keur maximaal 4 gew.%, betrokken op de hoeveelheid basismate- 
riaal . 

Het zal duidelijk zijn dat de uitvinding niet be- 
perkt is tot de in de figuren getoonde en de hiervoor be- 
2 0 schreven uitvoeringsvorm volgens een voorkeur van de uitvin- 
ding. Hoewel in de figuren slechts een vormgeving tot een 
streng is getoond, is het ook mogelijk om het materiaal vol- 
gens de uitvinding te vervaardigen in een mal, bijvoorbeeld 
in de vorm van een kubus van bijvoorbeeld 10x10x10 cm, of in 
25 balkvormige mallen van bijvoorbeeld 100x20x10 cm, etc., waar- 
door dergelijke grotere vormgegeven kweekmediums worden ver- 
vaardigd. Deze kunnen geschikt worden toegepast als teeltmat- 
ten of teeltblokken, etc., in de zogenoemde substraatteelt 
Substraatteelt wordt algemeen in de tuinbouw toegepast, bij- 
30 voorbeeld bij de teelt van kasgroenten zoals tomaten, pa- 
prika's, en dergelijke. 

Een variant voor het vervaardigen van bijvoorbeeld 
kweekpluggen of andere gevormde voorwerpen door middel van 
een werkwijze volgens de uitvinding staat getoond in de fig 
4 t/m 6. Fig. 4 toont een matrijs 8 welke een bovenzijde 9 en 
een onderzijde 10 heeft. In de matrijs 8 zijn doorgaande ga- 
ten gevormd waardoor een opening 11 aan de bovenzijde 9 wordt 
gevormd en een opening 12 aan de onderzijde 10. De opening 11 
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aan de bovenzijde is enigszins groter dan de opening 12 aan 
de onderzijde 10. De gaten worden vanaf de bovenzijde gevuld 
met het mengsel van deelt j esvormig basisraateriaal en thermo- 
plastisch, biologisch afbreekbaar bindmiddel. Dit kan ge- 
5 schieden door het mengsel door middel van bijvoorbeeld een 

schraapmes op de bovenzijde 9 van de matrijs 8 aan te brengen 
en zodoende de genoemde gaten te vullen. Hierbij is het raoge- 
lijk dat de matrijs op een constante verhoogde temperatuur 
wordt gehouden, die zodanig is dat het thermoplastische poly- 
10 meer althans gedeeltelijk zal vervloeien. Hierdoor wordt in 
de matrijs een binding gevormd tussen het polymeer en het ba- 
sismateriaal. Teneinde de gaten in de matrijs 8 goed te kun- 
nen vullen, heeft het de voorkeur dat de matrijs 8 op een on- 
dergrond wordt geplaatst, waardoor de openingen 12 aan de on- 
15 derzijde 10 zijn afgesloten. 

In een volgende stap wordt de matrijs 8 omgekeerd, 
waardoor de bovenzijde 9 onder komt te liggen en de onderzij- 
de 10 boven komt te liggen. Dit is in fig. 5 nader verduide- 
lijkt. In de matrijs 8 zijn slechts twee gaten getoond; het 
zal echter duidelijk zijn dat in de praktijk meerdere gaten 
in de matrijs 8 kunnen zijn aangebracht. Een verzamelhouder 
13 bevindt zich onder de matrijs 8, zodanig dat de gaten in 
de matrijs 8 zijn uitgelijnd met uitsparingen in de verzamel- 
houder 13. De kweekmediums die zich bevinden in de gaten in 
de matrijs 8, kunnen vervolgens vanaf de zijde 10 van de ma- 
trijs 8 naar beneden worden gedrukt, waardoor de kweekmediums 
in de uitsparingen in de verzamelhouder 13 komen te liggen. 

Het uitdrukken van de vormgegeven kweekmediums uit 
de matrijs 8 wordt vereenvoudigd wanneer de gaten enigszins 
30 conisch zijn gevormd. Hierbij heeft het de voorkeur dat de 
opening in de onderzijde 10 enigszins kleiner is dan de ope- 
ning in de bovenzijde 9. Het doorgaande gat in de matrijs 8 
is daardoor conisch gevormd. Wanneer de matrijs 8 wordt omge- 
keerd (zoals getoond in fig. 5), zal het vormgegeven kweekme- 
35 dium makkelijker uit de matrijs 8 kunnen worden gedrukt. 

Fig. 6 toont een nadere verduideli j king van de stap 
om het vormgegeven kweekmedium uit het gat in de matrijs 8 te 
drukken. Hiertoe is een uitdrukker 14 boven de opening 12 ge- 
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bracht. Deze uitdrukker 14 kan naar beneden toe, in de rich- 
ting van de opening 11, dat wil zeggen door het gat in de ma- 
trijs 8 heen, worden bewogen, waardoor het vormgegeven kweek- 
medium uit het gat in de matrijs 8 wordt gedrukt . Wanneer de 
5 matrijs 8 aanliggend op de verzamelhouder 13 is geplaatst, is 
het voldoende dat de uitdrukker 14 tot aan de opening 11 kan 
worden gevoerd. Wanneer het kweekmedium in de uitsparingen in 
de verzamelhouder 13 is gebracht, zal het uiteinde van de 
uitdrukker 14 daarbij nog in contact zijn met de bovenzijde 
10 van het vormgegeven kweekmedium. Zoals tevens in fig. 6 is 
getoond, is de uitdrukker 14 voorzien van een spil 15 welke 
naar beneden toe, vanuit het uiteinde van de uitdrukker 14, 
kan worden gevoerd. In een uitgevoerde posit ie heeft de spil 
15 de stand zoals met stippelli jnen aangeduid met verwij- 
15 zingscijfer 16. Wanneer de uitdrukker zich met zijn uiteinde 
Zjuist boven het oppervlak van het kweekmedium bevindt en de 
spil 15 wordt uitgevoerd, zal een opening in het kweekmedium 
(met getoond) worden gevormd. Hierdoor is het zeer eenvoudig 
om bijvoorbeeld jonge aanplant, stekjes of zaden en dergelij- 
ke in het kweekmedium te plaatsen. Wanneer deze stap tot het 
vormen van een opening in het kweekmedium wordt uitgevoerd 
wanneer de temperatuur zich nog in het smelttraject van het 
polymeer of daarboven bevindt, zal de opening, bij afkoeling, 
behouden blijven. 

In de figuren is de conische vorm van de gaten in de 
matrijs 8 overdreven weergegeven. In de praktijk zal een veel 
geringer verschil tussen afmeting van de openingen 11 en 12 
mogelijk zijn, waarmee een goede uitdrukbaarheid van het 
kweekmedium uit de matrijs 8 behouden blijft. 

De verwarming van het bindmiddel, teneinde dit te 
doen vervloeien, kan op velerlei wijzen geschieden. Een eer- 
ste mogelijkheid is om infrarood straling toe te passen. Een 
andere mogelijkheid is magnetronstraling. Het bindmiddel 
dient daarbij een zodanige consistentie te hebben dat het 
door middel van magnetronstraling kan worden verwarmd. Ook 
kan het bindmiddel indirect worden verwarmd door warmteover- 
dracht vanuit, met magnetronstraling verwarmd, water dat zich 
in het mengsel bevindt. 
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Wanneer de buitenste rand van een teeltplug, zoals 
getoond in de fig. 1 en 2, van bindmiddel is voorzien maar de 
kern bestaat uit alleen basismateriaal, is het zeer eenvoudig 
mogelijk om planten in het rulle binnendeel van de plug te 
5 steken zonder dat de plug uit elkaar valt. 

Als biologisch afbreekbare polymeren kunnen alle po- 
lyraeren worden toegepast die bij afbraak geen schadelijke 
stoffen leveren. Hiermede wordt bedoeld dat de afbraakproduc- 
ten geen voor planten en dieren schadelijke componenten die- 
10 nen te bevatten. Hierbij is het mogelijk om biologisch af- 
breekbare synthetische polymeren of biologisch afbreekbare 
biopolymeren te gebruiken. Ook combinaties hiervan zijn moge- 
lijk. In het algemeen kunnen de polymeren worden gekozen uit: 

1) biologisch afbreekbare polyesters zoals statisti- 
15 sche, aliphatische aromatische copolyesters die zijn geba- 

seerd op de verschillende monomeren van butaandiol, adipine- 
zuur en teref taalzuur ; 

2) polymelkzuur verbindingen, waaronder de A en de D 

variant; 

20 3) P°lyhydroxybutyraat (PHB) verbindingen en polyhy- 

droxyalkanoaat (PHA) verbindingen; en 

4) zetmeel verbindingen. 
Bijvoorbeeld kunnen dergelijke polymeren worden gekozen uit 
polymelkzuur, zetmeel, polyesteramide of polycaprolactone . 

25 De afmetingen van de kweekmediums kunnen in grote 

mate worden gevarieerd. Bijvoorbeeld kan het medium een vorm 
en een afmeting hebben die telkens een holte in een teeltblok 
exact vult. Geschikte afmetingen zijn pluggen met een diame- 
ter van 13 mm, 20 mm en 28 mm. Deze worden in de praktijk al- 
30 gemeen toegepast. 

Sommige polymeren hebben een wateraf stotende wer- 
king. Aangezien het kweekmedium dat volgens de werkwijze 
wordt vervaardigd, echter alleen basismateriaal en bindmiddel 
omvat, heeft een dergelijk wateraf stotend karakter van het 
bindmiddel in de praktijk geen invloed op het waterabsorbe- 
rende vermogen van het basismateriaal. Hierbij heeft het ech- 
ter de voorkeur dat de hoeveelheid bindmiddel maximaal 25 
gew.% bedraagt. 
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Om een sterk toegenomen bevochtigbaarheid van het 
basismateriaal te verkrijgen, kan een oppervlaktespanningver 
lagend middel worden toegevoegd, bijvoorbeeld WMC. Hierdoor 
wordt de wateropneembaarheid van het te verkrijgen kweekmedi 
um vergroot . 
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1. Werkwijze voor het vervaardigen van een kweekme- 
dium voor het daarin laten groeien van planten, met het ken- 
merk, dat het de stappen omvat van: 

a) het vermengen van I:, een deelt j esvormig basisma- 
teriaal, gekozen uit ten minste een van organische en anorga- 
nische materialen, met II: een thermoplastisch biologisch af- 
breekbaar bindmiddel, 

b) het verwarmen van ten minste het bindmiddel, ten- 
einde dit althans gedeeltelijk te doen vervloeien, 

c) het afkoelen van het mengsel om het bindmiddel in 
een in hoofdzaak vaste vorm te brengen en waardoor althans 
een deel van het basismateriaal door middel van het bindmid- 
del onderling is verbonden. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de hoeveelheid bindmiddel maximaal 25 gew.%, bij voorkeur 
maximaal 15 gew.%, met meer voorkeur maximaal 10 gew.%, met 
nog meer voorkeur maximaal 7 gew.%, met nog weer meer voor- 
keur maximaal 5 gew.%, met de meeste voorkeur maximaal 4 
gew.% is, betrokken op het gewicht van het basismateriaal. 
20 3 - Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het ken- 

merk, dat na het vermengen in stap a) , een vormgevende behan- 
deling wordt uitgevoerd. 

4. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 3, met 
het kenmerk, dat een vormgevende behandeling wordt uitgevoerd 

25 tussen de stappen b) en c) . 

5. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 4, met 
het kenmerk, dat het organische basismateriaal wordt gekozen 
uit de groep die bestaat uit veen, compost, kokosvezels, ko- 
kosgranulaat, hennepvezels, stro, gras, houtzaagsel, koffie- 
residu, gft-afval, residu uit de veevoederindustrie en residu 
uit de papierindustrie. 

6. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 5, met 
het kenmerk, dat het anorganische basismateriaal wordt geko- 
zen uit de groep die bestaat uit klei, aarde, perliet, steen- 
wol en overige inerte anorganische materialen. 
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7. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 6, met 
het kenmerk, dat het deelt j esvormige basismateriaal een 
grootste afmeting heeft van 10 mm, bij voorkeur 5 mm, met 
meer voorkeur 2 mm, en met nog meer voorkeur 1 mm. 
5 8. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 7 , met 

het kenmerk; dat tijdens de stap a) een biologisch afbreek- 
baar elastomeer wordt toegevoegd. 

9. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 8, met 
het kenmerk, dat: 
10 ™ ee n eerste laag van basismateriaal plus bindmiddel 

wordt gepositioneerd, waarop een tweede laag van basismateri- 
aal wordt gepositioneerd, en ten slotte een derde laag van 
basismateriaal plus bindmiddel wordt gepositioneerd; 

- vervolgens een vormgevende behandeling wordt uit- 
15 gevoerd, teneinde de eerste en derde laag aan weerszijden van 

de tweede laag naar elkaar toe te bewegen, teneinde de tweede 
laag geheel door de eerste en derde laag te doen omsluiten; 

- het bindmiddel wordt vervloeid met het basismate- 
riaal; en 

20 ™ het bindmiddel in een in hoofdzaak vaste vorm 

wordt gebracht, teneinde het basismateriaal in de, de tweede 
laag omgevende laag te verbinden. 

10. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 8, 
met het kenmerk, dat: 

25 een eerste laag van basismateriaal plus bindmiddel 

wordt gepositioneerd, waarop een tweede laag van basismateri- 
aal wordt aangebracht; 

- waarna een vormgevende behandeling wordt uitge- 
voerd door de eerste laag over de tweede laag te vouwen, ten- 

30 einde de tweede laag geheel door de eerste laag te doen om- 
sluiten; 

- waarna het bindmiddel wordt vervloeid met het ba- 
sismateriaal; en 

- het bindmiddel in een in hoofdzaak vaste vorm 

35 wordt gebracht, teneinde het basismateriaal in de, de tweede 
laag omgevende laag te verbinden. 

11. Werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 10, 
met het kenmerk, dat stap c) wordt uitgevoerd met geforceerde 



toevoer van een gas of een vloeistof , of door middel van on- 
geforceerde afkoeling aan de omgeving. 

12. Werkwijze volgens een der conclusies 2 t/m 11, 
met het kenmerk, dat een kweekmedium wordt gevormd in de vorrn 
van een kweekplug, een teeltmat, een teeltblok, of dergelij- 
ke . 

13. Werkwijze volgens een der conclusies 2 t/m 12, 
met het kenmerk, dat tijdens het vormgeven een compressie 
wordt uitgevoerd tot 99 %, bij voorkeur tot 95 %, met meer 
voorkeur tot 90 %, en met nog meer voorkeur tot 80 % van het 
volume dat na het vermengen is verkregen. 

14. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat een thermoplastisch, biologisch afbreek- 
baar polymeer wordt vermengd met een smelttraject dat is ge- 
legen in het temperatuurstraj ect van 20-130 °C, bij voorkeur 
van 40-120°C, met meer voorkeur van 60-100°C. 



